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Alle drei Werte fiir |J, fallen zusammen, wenn die Magnetisierungskurve
eine gerade Linie ist, d. b. wenn \L von der Feldstarke ^ unabbangig ist,
Nacb (31), S. 172 ist

also

J8_                  _$_

_ __       _f_      m___

Man ersiebt daraus, dafi der Differentialwert erster Art ^ gleicb 1 wirdr
sobald das Maximum der Magnetisierung erreicht ist. Der Integral-
wert ^ dagegen und ebenso der Differentialwert zweiter Art |T nabern
sicb asymptotiscb dem Grrenzwerte 1 fiir unendlicb grofie Feldstarken,

32. Die magnetische Energie bei ferromagnetischen Ktirpern,

Alle bisberigen Berecbnungen der Energie des magnetiscben und
des elektriscben Feldes und ebenso die auf S. 115 durcbgefiibrte Be-
recbnung der Polar.isationsarbeit in dielektriscben Mitteln beruben auf
der Voraussetzung, dafi die magnetiscben und elektriscben Eigenscbaften
der Stoffe durcb Grrofien definiert sind, die von der Feldstarke unab-
bangig sind. Fiir die ferromagnetiscben Stoffe ist diese Bedingung nicbt
erfiillt, und es fragt sicb, welcber Ausdruck bei ibnen an die Stelle der
friiber aufgestellten Energieausdriicke zu setzen ist. Der Ausdruck (41)
fiir die Energie eines magnetiscben Feldes

&2 dv                                (41)

ist ein Integralausdruck, der den Gesamtbetrag der im Raum aufge-
speicberten Energie bei der Magnetisierung vom Felde 0 bis zum Felde &
angibt. Ist [x, mit ^ veranderlicb, so mufi man zunacbst einen Differential-
ausdruck fiir die Zunabme der magnetiscben Energie aufstellen, die mit
einer Steigerung der Feldstarke verbunden ist. Zur Gewinnung eines
solcben Ausdruckes kann man an die Betracbtungen iiber die Polari-
sationsarbeit auf S. 115 ankniipfen. Man kann nanilicb die ganze Energie
des Feldes in zwei Teile zeiiegen; der eine Teil ist die Energie des
Feldes, wie sie im leeren Raume der bestebenden Verteilung der magne-
tiscben Kraft entspricbt; der andere Teil ist der auf der Polarisation
des eingelagerten Mediums berubende Anteil der Energie. Diese Zer-
legung entspricbt dem Umstande, dafi wir. p, = 1 + 4rc% setzen konnen,
wodurcb (41) iibergebt in         (61)
